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= (54) Title: SHEET WITH AN ANTICPOPYING, REDUCED OPACITY AREA 
H (54) Titre : FEUILLE AVEC UNE ZONE DOPACITE REDUITE ANTICOPIE 

(57) Abstract: The invention relates to printable security paper provided with an area for recto and verso impressions which are 
^( visible in reflected light and form an image visible in transmitted light. Said paper can be used in the form of a security element 

against a recto/verso reproduction and is characterised in that said area is embodied in such a way that it is rastered and whose total 

mean opacity is lower than the opacity of the vellum part of the rest of the paper. Said rastered area consists of alternating vellum 
^ minizones having a constant thickness which is equal to the thickness of the vellum part of the rest of the paper, and of minizones 
9\ with reduced opacity whose thickness is reduced with respect to the vellum minizones. A security document produced by means of 

said paper is also disclosed. 

^ (57) Abrege : La prSsente invention conceme un papier de securite" imprimable comportant une zone apte a recevoir des impressions 
O recto et verso observables en lumiere nSflechie et formant une image observable en lumiere trans mi se comme 616ment de sScurite' 
O contre la reproduction recto/verso, caractens6 par le fait que ladite zone est une zone tramee ayant une opacity globale moyenne 
inferieure a I'opacite' de la partie valine du reste du papier, ladite zone tramee 6tant composee d'altemances de minizones valines 
ayant une epaisseur sensiblement constante et e*gale a celle de la partie valine du reste du papier et de minizones d'opacitg recluite 
5r de par leur epaisseur recluite par rapport aux minizones valines. L'invention concerne aussi le document de security obtenu avec ce 
papier. 
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FEUELLE AVEC UNE ZONE D'OPACITE REDUITE ANTTCOPIE 

L'invention concerne un papier de security comportant une zone d'opacit6 
r6duite faite d'une trame apte k recevoir des motifs par impression notamment 

5 recto et verso observables en complement en lumiere transmise comme element 
de securite contre la copie recto/verso. Elle concerne aussi le document de 
securite protege contre la copie recto/verso ayant comme support ledit papier. 

Pour lutter contre la contrefa?on des billets de banque par photocopie 
recto/verso ou utilisant un scanner et une imprimante, on a realis6, par un 

10 reperage adequat dans une zone donnee, des motifs au recto et des motifs au 
verso du billet de mani&re a ce que ces motifs se compl&tent pour former une 
image ou representation finale, par exemple un ensemble de lignes graphiques ou 
des caract&res alphanumeriques ou une image d'un personnage ou d'un animal, 
etc. Lorsqu'on observe le billet en lumiere reflechie, on ne voit que le motif 

15 r6alis£ sur la face observee alors que, lorsqu'on observe le billet en lumiere 
transmise, on voit tous les motifs qui se completent done la representation finale. 
Selon une variante, on realise en coincidence des motifs identiques au recto et au 
verso de maniere k observer en lumi&re transmise une image qui est aussi 
identique aux motifs qui se superposent 

20 Ces motifs sont realises par des impressions d'aplats de couleur ou par des 
impressions de traits ou lignes ou d'autres formes. 

L'homme du metier qualifie ces impressions sous leur vocable anglais de "see- 
through" et pour la variante de "print-through". 

Certains billets de banque sont d'un grammage et d'une opacity suflBsamment 
25 faibles pour permettre Pobservation de ces motifs dans la mesure ou les 
impressions sont des aplats et/ou ne sont pas trop fines. 

On a voulu appliquer ces in^ressions k des documents de securite ayant 
un grammage et/ou une opacity plus elevees. On s'est alors heurte k un probleme 
d'observation de la representation en transvision. Dans la demande de brevet 



WO 2004/062941 PCT7FR2003/003874 

2 

europeen EP 0388090, pour y remedier, on a propose de faire ces impressions 
dans une zone d*opacit6 reduite, cette zone etant realisee concretement par un 
filigrane obtenu de facon traditionnelle c'est-a-dire utilisant une toile filigraneuse 
embossee d'une machine a papier de type forme ronde ou encore un rouleau 
5 filigraneur emboss6 d'une machine k table plate. 

Le probleme qui s'est alors pose etait d'obtenir une zone d'opacit6 reduite 
homogene et de grande surface afin de pouvoir realiser des motifs de taille 
suffisamment grande, le procede avec les zones en filigrane traditionnel ne 
permettant d'obtenir que des zones homogenes de faible superficie. 
10 On a alors propose dans la demande de brevet EP687324 de faire une zone 

d'epaisseur et d'opacit6 reduites d'une superficie de plus de 0,4 cm 2 en 
fournissant un papier obtenu en bi-jet dont un jet comporte une zone d'epaisseur 
reduite voire nulle. Ce dernier moyen est limit6 au papier bi-jet et la zone est 
assez fragile. Les papiers de securite, notamment les billets de banque, sont 
15 soumis a une circulation intense, par consequent ils doivent presenter une 
resistance a la circulation elevee et done une resistance m6canique 61evee. 

Par ailleurs les moyens pour reproduire les motifs, tels que les 
photocopieurs et scanners, permettent la copie en couleur recto/verso et ont des 
pouvoirs de resolution de plus en plus importants, on recherche done des motifs 
20 plus difficiles a contrefaire. 

Neanmoins la demanderesse a constatd qu'actuellement les impressions 
faites d'aplats sont les plus utilisees mais aussi qu'elles sont relativement faciles 
a reproduire par photocopieurs ou scanners couleur recto/verso. Par exemple les 
billets actuels de la nouvelle monnaie Euro de la Communaut6 Europeenne, 
25 presentent, dans un de leurs angles, de part et d'autre du billet, des impressions 
d'aplats de la couleur dominante dudit billet et qui forment la valeur du billet 
lorsqu'on les observe en transvision. Ces impressions ne sont pas faites dans une 
zone d'opacite r6duite, Popacite du billet permettant leur observation ; les aplats 
sont assez grossiers et pourraient 6tre assez faciles a reproduire. 



WO 2004/062941 - PCT/FR2003/003874 

3 

Les papiers actuels ne permettent pas d'avoir des motifs d'une finesse 
et/ou complexity sufiBsantes pour lutter efficacement contre leur reproduction, les 
zones d'opacit6 reduite proposees jusqu'alors etant d'une opacite trop elevee 
pour laisser observer des traits d'une grande finesse et/ou pas assez etendue pour 

5 pouvoir imprimer des motifs de taille assez grande et/ou trop fragiles pour 
resister a la circulation. 

La demanderesse vise done a proposer un papier de security permettant de 
realiser et observer des motifs plus complexes et/ou plus fins. 

Le but de l'invention est done de proposer un papier permettant d'observer 

10 des impressions recto/verso plus complexes et/ou plus fines qu'actuellement pour 
Stre difficiles a reproduire, les caracteristiques mecaniques du papier necessaires 
a son usage etant suffisantes et de plus la zone d'impression de ces motifs etant 
d'une superficie assez etendue. 

La demanderesse a trouve que les buts de l'invention sont atteints en 

15 proposant un papier de security qui comporte une zone d'opacite globale reduite 
et qui est une zone tramee composee d'altemances de petites zones d'opacite 
reduite par reduction d'epaisseur et de petites zones velines qui, de par leur 
densite en nonibre (leur nombre par unite de surface), maintiennent une 
resistance mecanique de ladite zone tramee suffisante pour conserver des 

20 caracteristiques propres a 1 'utilisation normale du papier. 

L'invention propose done un papier de security irnprimable comportant 
une zone apte a recevoir des impressions recto et verso observables en lumiere 
reflechie et formant une image observable en lumiere transmise comme element 
de securit6 contre la copie recto/verso, caracterise par le fait que ladite zone est 

25 une zone tramee ayant une opacite globale moyenne inf6rieure a l'opacit6 de la 
partie v61ine du reste du papier, ladite zone tramee etant composee d'altemances 
de rninizones velines ayant une epaisseur sensiblement constante et 6gale a celle 
de la partie veline du reste du papier et de rninizones d'opacit6 reduite de par leur 
epaisseur reduite par rapport aux rninizones velines. La r6sistance mecanique de 
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ladite zone tram6e est suffisante pour conserver des caracteristiques propres a 
l'utilisation normale du papier. 

L'invention permet avantageusement de fournir un papier avec au moins 
une zone d'opacite reduite mais dont la superficie totale peut etre importante, la 
5 taille sera choisie en fonction de la taille du document final et des motifs qu'on 
souhaite realiser. La superficie totale de la dite zone tram6e peut etre par exemple 
de 1 cm 2 mais elle peut Stre plus grande ou plus petite. La plus petite dimension 
de ladite zone peut Stre relativement importante si necessaire, en particulier elle 
est d'au moins 0,5 cm. On peut realiser aisement une zone avec une plus petite 
10 dimension de 1 a 5 cm par exemple. 

Ladite zone tramee a une forme quelconque, notamment circulaire, 
rectangulaire, carree, en forme d'etoile. 

Selon un cas particulier, la zone tramee et/ou la trame elle-meme de ladite 
zone peut representer un dessin particulier, tel qu'un dessin personnalis6 formant 
15 une lettre ou un ensemble de lettres eventuellement caracteristiques de remetteur 
du document de securite qui sera fait a partir du papier selon l'invention ou 
encore un dessin qui correspond a celui de la representation finale, resultante des 
motife qui seront imprim6s en recto et verso. 

Ladite zone tramee est imprirnable en recto/verso notamment par 
20 impression offset et par impression taille-douce. 

Ladite zone tram6e est realisee de preference par un procede de filigranage 
par trame tel que decrit dans la demande de brevet EP1 122360. 
Ce proced6 papetier de filigranage utilise une toile employee au cours de la phase 
humide de fabrication d'un papier, munie d'un ensemble de masques qui cr6e, en 
25 une zone du papier se trouvant au droit des masques au moment de la formation 
du papier, un ensemble de minizones d'epaisseur reduite, done d'opacit6 r6duite, 
formees dans Tepaisseur du papier, les zones entre ces minizones formant des 
minizones velines. 

Les masques qui sont presents sur la toile limitent raccumulation des 
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constituants, fibres cellulosiques, fibres de coton, fibres synthetiques comme les 
fibres de polyolefines ou de polyester, fibres minerales, charges eventuellement, 
de la suspension aqueuse pour fabriquer le papier, ils forment les minizones 
d'6paisseur rechiite. 

5 Les minizones velines, fornixes entre les minizones d'epaisseur reduite 
resultantes des masques du r6seau, pr6sentent une epaisseur sensiblement 6gale a 
celle d'une partie veline du reste du papier, c'est-a-dire hors zone tramee et hors 
autres elements de securite ou impressions. 

Dans un premier mode de mise en oeuvre de l'invention, la toile en 
1 0 question constitue la toile de formation du papier. 

Dans un second mode de mise en oeuvre, la toile en question sert au levage 
de la feuille formee. 

Dans un troisieme mode de mise en oeuvre, la toile en question est fix6e a 
une presse humide qui travaille la feuille encore humide apres son levage. 
15 Dans un quatrieme mode de mise en oeuvre, la toile en question est fixee a 

un rouleau filigraneur. 

Dans un cinquieme mode de mise en oeuvre de l'invention, la toile en 
question est fixee a un element graineur situe en dehors de la zone de formation 
de la feuille. 

20 La toile peut, par exemple, se trouver sur une machine k papier a forme 

ronde ou sur une machine a papier a table plate. 

Dans chacun des modes de r6alisation decrits ci-dessus, rensemble de 
masques peut se trouver sur la face interne de la toile, dans son epaisseur ou sur 
la face externe de la toile, plusieurs toiles pouvant Stre associees. 
25 De preference, le reseau de masques se situe sur Wme des faces de la toile 

plutdt que dans son 6paisseur. 

Bien entendu, toute combinaison des modes de realisation decrits ci-dessus 
est egalement possible. 

On va maintenant d6crire differentes r6ahsations de rensemble de 
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masques. 

Dans un premier mode de realisation, l'ensemble de masques est constitu6 
par une grille monobloc, issue d'une plaque de faible epaisseur, dans laquelle ont 
ete realises des ajours, par exemple circulaires, et disposes selon un r6seau 

5 r6gulier ou irreguHer selon les effets visuels recherches. Les parties de la grille 
subsistant entre les ajours constituent les masques du r6seau. 

La density en nombre (nombre par unite de surface) des ajours et leur taille 
sont d6terminees par lliomme du metier en fonction du grammage du papier, de 
sa composition et de la variation d'opacite recherchee entre ladite zone tramee et 

10 la partie valine du reste du papier et de l'effet visuel souhaite. L'exp6rimentation 
montre que le couple densite d'ajours et taille des ajours soit un facteur 
determinant pour l'opacit6 globale de ladite zone tramee. 

De pr6f£rence, on choisira un reseau de masques avec le plus grand 
nombre possible d'ajours et ces ajours etant de petites dimensions. En effet 

15 d'apres les nombreux essais faits par la demanderesse il semble qu'un tel reseau 
permet d'obtenir un papier avec une zone tramee ayant une opacite globale 
rSduite au mieux pour la realisation et Pobservation de motifs anticopie d'une 
grande finesse. Les mesures d'opacite qui suivent ont ete faites selon la norme 
ISO 2471 sur un photomdtre spectral ELREPHO 2000. 

20 A titre d'exemple particulier, des ajours circulaires d'un diametre de 0,8 mm 
dans une plaque metallique circulaire de 1,5 cm de diametre et presents k raison 
d'une densite de 55 par cm 2 ont conduit k Pobtention d'une zone tramee dans un 
papier cellulosique ayant une difference d'opacit£s de 9,4 points entre l'opacite 
globale moyenne de ladite zone et Popacit6 d'une partie veline du reste du 

25 papier. 

Selon un autre exemple particulier, des ajours circulaires d'un diametre de 0,39 
mm dans une plaque metallique circulaire de 1,5 cm de diametre et presents a 
raison d'une densit6 de 1 15 par cm 2 ont conduit a l'obtention d'une zone tram6e 
dans un papier cellulosique ayant une difference d'opacites de 21 points entre 
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l'opacite globale moyenne de ladite zone et l'opacite d'une partie veline du reste 
du papier. 

Toutefois on veillera a maintenir une bonne resistance mecanique dans la zone 
tram6e. Au terme de ces nombreux essais, la Demanderesse estime qu'une 
5 difference d'opacites comprise entre 5 et 12 points, de preference entre 6 et 10, 
entre l'opacite globale moyenne de ladite zone et l'opacite d'une partie veline du 
reste du papier, permet de maintenir une resistance mecanique convenable pour 
pouvoir subir les differentes contraintes liees a la circulation, notamment pour les 
billets de banque, l'opacite ayant 6te mesur^e selon la norme ISO 2471. 
10 Dans un second mode de realisation, l'ensemble de masques est consume 

par une juxtaposition de petites pieces fixees individuellement a la toile. 

Dans un mode de realisation particulier, les masques sont au moins en 
partie conformes en un motif particulier destine a personnaliser la feuille de 
papier, en cr6ant dans repaisseur de celle-ci des minizones reprenant le motif des 
15 masques. Par exemple, chaque motif peut former une lettre ou un ensemble de 
lettres eventuellement caracteristiques de remetteur du document de securite fait 
a partir du papier selon l'invention. 

Une grille peut etre aisement realisee par photogravure a partir d'une 
image, les ajours de cette grille correspondront aux minizones velines de la zone 
20 tramee du papier. 

Une grille peut etre faite d'un r6seau de masques 61ementaires, les 
masques elementaires etant relics entre eux par des ponts de faible largeur. 
Le reseau peut dtre aussi r6alis6 sous forme monobloc, par exemple par 
decoupage ou gravure d'une mince plaque de metal ou de matiere plastique. II 
25 peut etre aussi realise a partir de compos6s photosensibles comme les polymeres 
photor6ticulables, par exemple depos6s sur la toile, les parties formant les ajours 
etant protegees des rayonnements et 61iminees par dissolution a un solvant. 
Le reseau est de preference constitu6 par une grille metallique plate fixee sur la 
face ext6rieure de la toile, c'est-a-dire la face qui est en contact avec la 
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suspension de la composition fibreuse papetiere. 

Lors de la phase de formation du papier, chaque masque elementaire limite 
raccumulation des constituants de la composition, notamment des fibres en 
suspension au niveau de la toile et cree une minizone d'epaisseur reduite, done 
5 d'opacite reduite, dans la zone de papier se trouvant au droit de ce masque 
61ementaire. 

Les ponts creent des portions de liaison qui forment aussi des minizones 
d'epaisseur reduite sur la feuille. 

Lorsque les masques elementaires et les points de liaison sont realises sous une 
10 forme monobloc, il n'existe pas de telle portion d'epaisseur reduite qui soit isolee 
des autres. 

On peut encore realiser le reseau de masques dans repaisseur de la toile en 
obturant localement les pores de celle-ci. On peut notamment utiliser des 
composes photosensibles selon la meihode exposee prec6demment 

15 Le reseau de masques est remplac6, dans une variante de r6alisation, par 

une plaque comportant des ajours, cette grille etant obtenue a partir dnne image 
tramee generee par ordinateur. 

L'invention vise aussi a proposer un document de securite protege contre 
la reproduction recto/verso par photocopie ou par scanner. 

20 Elle propose done un document de securite protege contre la reproduction 

recto/verso par des impressions presentes au recto et au verso, ces impressions 
formant des motifs observables en lumiere reflechie et lesdits motifs etant 
agences de maniere a conq)oser une repr6sentation finale observable en lumiere 
transmise, document qui se caracterise par le fait qu'il comporte comme support, 

25 un papier avec une zone tramee tel que decrit pr6cedemment et que les 
impressions sont presentes au recto et au verso de ladite zone tramee. 

(Mce a cette zone tram6e d'opacit6 r6duite on peut faire un reperage 
facilite recto-verso des impressions qui y sont faites et obtenir des motifs 
complexes et/ou fins et qui seront observables aisement en transvision. 
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De preference, lesdites impressions comportent des lignes fines realises 
au recto et au verso dans ladite zone tramee pour former des motifs observables 
en lumi&re refl6chie, lesdits motifs se superposant ou 6tant agences de mani&re k 
composer une representation finale observable en lumiere transmise. De telles 
5 realisations d'impressions ont ete decrites dans la demande de brevet fran9ais 
depos6e le 19 juillet 2002 sous le numfro de depot FR 02/09221 . 

Plus particuh£rement, une partie au moins desdites lignes au recto et au 
verso ont une largeur inf&ieure ou egale a 1 10 |im, de pr6f6rence infSrieure ou 
egale a 100 [im. 

10 De preference, la representation finale observable en lumiere transmise 

pr6sente un efFet de relief et de volume (effet 3D) obtenu par les variations de 

densite et d'intensite des lignes. 

Une fa?on de realiser les lignes peut etre d'imprimer les lignes tel que 

deux lignes adjacentes de l'image soient toujours Tune d'un cot6 et sa suivante 
15 de 1' autre cote. 

Plus g&ieralement une autre fa9on peut etre d'imprimer, au moyen 

d'algorilhmes, des series de lignes d'un cote et leurs complementaires de l'autre. 

Les ensembles recto et verso de lignes peuvent etre determines par des moyens 

mathematiques, cryptage, etc. . . . 
20 L'image a observer en transvision peut etre une image en tant que telle 

mais aussi une partie d'une image ou d'un portrait plus grand et en particulier 

deja existant sur le document. 

Plus particuli&rement les impressions sont des traits en noir et/ou selon des 

degrades de gris et/ou en couleur et/ou changeantes d'aspect selon Tangle 
25 d'observation ou sous Taction d'une source d'excitation tel qu*un rayonnement, 

notamment fluorescentes, thermochromes ou photochromes, et/ou ont des 

propri6t6s electromagnetiques notamment 61ectroconductrices, magn&iques ou 

de resonance magn&ique. 

Le document peut aussi comporter des impressions d'aplats de couleur. 
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Plus particulidrement 1'invention vise un billet de banque obtenu avec un 
papier ou document de stcurite tels que dtcrits prectdemment.. 
Bien entendu le document de securite peut comporter d'autres elements de 
stcurite, notamment un fil de security des planchettes, des impressions 
5 iridescentes, filigrane, etc. 

On va maintenant decrire des exemples de rtalisation d'un tel document 
de s6curit6. 

Selon un premier exemple, on realise, dans la zone tramte d'un papier 
obtenu tel que decrit prtctdemment, le portrait d'un homme portant la barbe, 
10 limite k la partie centrale du visage soit k la bouche, au nez et une partie de la 
barbe. 

Une telle image est constitute de lignes ; un ensemble de lignes est imprime au 
recto et Pensemble compltmentaire au verso de mani&re a constituer le portrait 
qui est observable en transvision. 

15 L'image est constitute de lignes plus ou moins larges et plus ou moins denses, 
une partie des lignes ayant une largeur de 100 pm. L'effet de relief et de volume 
est obtenu par les variations de densite et d'intensitt des lignes. 
Ces lignes sont imprimees au moyen d'une machine d'impression utilisee pour 
imprimer les billets et les documents de valeur. Ces machines peuvent in^primer 

20 les deux cotes d'un papier parfaitement reperes Tun par rapport k Tautre, ce 
qu'une photocopieuse ou une imprimante (aprds scannerisation) de bureau ne 
peuvent faire qu'avec une precision limitee. 

Le reptrage d'in^pression recto/verso du portrait permet d'obtenir une image 
observable en transvision, claire et de qualite. 
25 Si un contrefacteur tente de photocopier en recto/verso cette image, il ne 
parviendra pas k reperer les deux cotts de la photocopie avec precision et alors 
l'image n'apparaitra plus clairement, il y aura alors des amas de lignes, l'image 
ne sera plus visible par transvision. 

L'homme de la rue peut ainsi voir facilement et immtdiatement que le document 
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ou le billet a ete contrefait. 

Selon un second exemple, on realise ime grille fine en imprimant dans la 
zone tram6e d'un papier obtenu tel que decrit precedemment, une grille d'un cot6 
de la zone et la meme grille au verso. L'impression recto/verso, 6tant reperee 
5 avec une extreme precision sur les machines d6di6es k l'impression des billets et 
documents de sScurite, les grilles recto et verso se superposant, 1 'image d'une 
seule grille apparait lorsqu'on observe en transvision et aussi en lumiere 
r6flechie- 

Si un contrefacteur reproduit ces grilles au moyen d'un copieur ou d'une 
10 imprimante (apres scannerisation), il y aura un decalage d'un barreau ou d'une 

partie des barreaux et alors la grille r^sultante de la superposition des deux grilles 

recto et verso deviendra un amas voire un carre noir bien qu'en observation en 

lumidre reflechie on verrait une grille au recto ou au verso. 

L'homme de la rue peut ainsi voir facilement et immediatement que le document 
15 ou le billet a et6 contrefait. 
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REVINDICATIONS 

1 . Papier de securit6 imprimable comportant une zone apte a recevoir des 
impressions recto et verso observables en lumiere reflechie et formant une 
image observable en lumiere transmise comme element de securit6 contre la 
reproduction recto/verso, caracteris6 par le fait que ladite zone est une zone 
tram6e ayant une opacit6 globale moyenne inferieure a l'opacite de la partie 
veline du reste du papier, ladite zone tramee 6tant composee d'alternances de 
minizones valines ayant une 6paisseur sensiblement constante et egale a celle 
de la partie veline du reste du papier et de minizones d'opacit6 reduite de par 
leur epaisseur reduite par rapport aux minizones v61ines. 

2. Papier selon la revendication 1 , caracteris6 par le fait que la plus petite 
dimension de ladite zone tramee est d'au moins 0,5 cm 

3. Papier selon lune des revindications precedentes, caracterise par le fait 
que la difference d'opacites entire l'opacite globale moyenne de ladite zone 
tramee et l'opacite d'une partie veline du reste du papier est comprise entre 5 
et 12 points, de preference entre 6 et 10, l'opacite etant mesuree selon la 
norme ISO 2471. 

4. Document de security prot6g6 contre la reproduction recto/verso par 
des impressions pr6sentes au recto et au verso, ces impressions formant des 
motifs observables en lumiere r6flechie et lesdits motifs etant agences de 
maniere a composer une repr6sentation finale observable en lumiere 
transmise, caracteris6 par le fait qu'il comporte comme support, un papier 
avec une zone tramee selon rune des revendications prec6dentes et que les 
impressions sont pr6sentes au recto et au verso de ladite zone tramee. 
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5. Document de security selon la revendication precedente 4, caracteris6 

par le fait que les impressions comportent des lignes fines presentes aussi au 
recto et au verso de ladite zone tramee. 



5 6. Document de security selon la revendication 5, caract&ise par le fait 

qu'au moins une partie des lignes, au recto et au verso, a une largeur 
inf&ieure ou 6gale a 1 10 \im, de preference inferieure ou egale a 100 jim. 



7. Document de securite selon Tune des revendications 5 a 6, caracterise 

10 par le fait que les lignes sont de densite et d'intensitS variables de maniere k 
ce que la representation finale observable en lumiere transmise presente un 
effet de relief et de volume. 



8. Document selon Tune des revendications 4 a 7, caracteris6 par le fait 

15 que les impressions, en particulier les lignes sont en noir et/ou selon des 
degrades de gris et/ou en couleur et/ou changeantes d'aspect selon Tangle 
d'observation ou sous Taction d'une source d ! excitation tel qu'un 
rayonnement, notamment fluorescentes, thermochromes ou photochromes 
et/ou ont des proprietes electromagnetiques notamment electroconductrices, 
20 magnetiques ou de resonance magn6tique. 



9. Document selon Tune des revendications 4 a 8, caracterise par le fait 

que la zone tramee et/ou la trame de ladite zone forme un dessin particulier, 
notamment un dessin personnalise ou un dessin qui correspond a celui de la 
25 representation finale, resultante des motifs qui sont imprimis en recto et 
verso. 



10. Document selon Tune des revendications 4 & 9, caracterise par le fait 
qu'il a une resistance k la circulation 61ev6e. 
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1 1 . Billet de banque obtenu avec un papier ou document de securite selon 
Tune des revendications precedentes. 
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